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S/N Unknown PATENT "in = 

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 
Applicant: VATTEMENT Serial No.: Unknown % 

Filed: Concurrent herewith Docket No.: 11123.19US01 

Title: GROUT FOR MAKING WATERTIGHT SCREENS 



CERTIFICATE UNDER 37 CFR 1.10 

'Express Mail' mailing label number: EL 674898 105US 

Date of Deposit: October 1 8, 2000 
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service 'Express Mail Post Office To 
Addressee' service under 37 CFR 1 .10 on the date indicated above and is^addressed Jo the Assistant Commissioner for Patents, 
Washington, D.C. 20231. 




Name: Linda McCormic 



COMMUNICATION REGARDING PRIORITY CLAIM 

BOX PATENTS APPLICATION 
Assistant Commissioner for Patents 
Washington, D.C. 20231 

Dear Sir: 

Applicants hereby claim the benefit under Title 35, United States Code § 1 19 of 

foreign priority as follows: 

Application No. Filing Date Country 

99 1 3 1 26 October 2 1 , 1 999 France 

The priority document(s) will be furnished at a later date. 

Respectfully submitted, 

MERCHANT & GOULD P.C. 
P.O. Box 2903 

Minneapolis, Minnesota 55402-0903 
(612) 332-5300 



Dated: October 18, 2000 By rTf/d!**- 

JohfyJ. Gresens 
Reg No. 33,112 
JJG:jjw 
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S/N 09/691325 PATENT 

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 
Applicant: VATTEMENT Examiner: Unknown 

Serial No.: 09/691325 Group Art Unit: 3635 

Filed: October 18, 200 DocketNo.: 11123. 19US01 

Title: GROUT FOR MAKING WATERTIGHT SCREENS 



CERTIFICATE UNDER 37 CFR 1.8: The undersigned hereby certifies that this correspondence is being deposited with the United 




States Postal Service, as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, 
Washington, D.C. 20231, on December 13, 2000. 

0, 




By: 

Name: fytie Wang 



SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT(S) 

BOX MISSING PARTS 
Assistant Commissioner for Patents 
Washington, D.C. 20231 

Dear Sir: 

Applicants enclose herewith one certified copy of a French application, Serial 
No. 99 13126, filed October 21, 1999, the right of priority of which is claimed under 35 U.S.C. 



§119. 



Respectfully submitted, 

MERCHANT & GOULD P.C. 
P.O. Box 2903 

Minneapolis, Minnesota 55402-0903 
(612)332-5300 



Dated: December 13, 2000 




T^ahfi J. Gresens 
Reg. No. 33,112 
JJG:jjw 



1 



\ 



REP 



L I 0 U E 



FRANCA 



\w\ 




1 INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



BREVET D'INVENTION 



CERTIFICAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDITION 



COP1E OFFDCiELLE 



Le Directeur general de Nnstitut national de la propriete 
industrielle certifie que le document ci-annexe est la copie 
certifiee conforme d'une demande de titre de propriete 
industrielle deposee a I'lnstitut. 



Fait a Paris, te 11 PIT- 2000 



Pour le Directeur general de I'lnstitut 
national de la propriete industrielle 
Le Chef du Departement des brevets 




Marline PLANCHE 



INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



SIEGE 

26 bis. rue de Saint Petersbourg 
75800 PARIS cedex 08 
Telephone : 01 53 04 53 04 
Telecopie : 01 42 93 59 30 
http://www.inpi.fr 



DB 267161000 



ETA8LISSEMENT PUBLIC NATIONAL CR EE PAR LA 101 M° 51-444 OU 19 AVRIL 1951 



■ INSTITUf 
MA1IONAL Of 
LA PROMini 
IMOUtTBtf LCI 



26 bis. rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 01 53 04 53 04 Telecopie : 01 42 93 59 30 
1 Reserve a I'lNPI — 



BREVET D INVENTION^RTIFICAT D'UTILITE 

Code de la propriete intellectuelle-Uvre VI 

REQUITE EN DtUVRANCE 

Confirmation d?un depot par telecopie | | 

Cet imprime est A rempiir a ferrcre noire en lettres capitales 



N° 55 -1328 



DATE DE REMISE DES PIECES 
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 
DEPARTEMENT DE DEPOT 
DATE DE DEPOT 



21 OCT 1999 
9913126 
75 INPI PARIS 



1 NOM ET ADRESSE 0U DEMAND EUR OU DU MANDATAIRE 

; ' A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT £TRE ADRESStE 

CABINET BEAU DE LOMENIE 
158, rue de l'Universite 
75340 PARIS CEDEX 07 



f> 



2 DEMANDE Nature du titre de propriete industrielle 

fX\ brevet d'invention [Z| demande drvisionnaire 

demande initiate 

| [ certfficat d'utilite transformation d'une demande 

de brevet europeen i — \ . K ... ^ i — ; ^ . „ 

| ' brevet d'invention j = certificat d'utilite n° 

Etablissement du rapport de recherche □ differe ^} '^mediat 

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement echelonne de ta redevance Q o ui non 

Trtre de ('invention (200 caracteres maximum) 

" Coulis pour la realisation d'ecrans e tranches". 



n°du pouvoir permanent references du correspondant telephone 

H24540/102/MN 01.44.18.89.00 



3 DEMANDEUR (S) n» siren ; 

Nom et prenoms {souligner le nom patronymique) ou denomination 



COMPAGNIE DU SOL 



code APENAf 



Forme juridique 



Societe Civile 



National'rte (s) FRANCAISE 
Adresse (s) complete (s) 



6, rue de Watford 
92000 NANTERRE 



Pays 
FR 



4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont tes demandeurs 



En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier fibre 



| | out j^j non Si la reponse est non, fournir une designation separee 



5 REDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES 



| | requise pour la lere fois Q requise anterieurement au depot ; joindre copie de la decision d'admission 



6 DECLARATION DE PRlORnt OU REQUITE DU BENEFICE DE LA DATE DE D£P0T DUNE DEMANDE ANltRlEURE 

pays d'origlne numero date de depot nature de la demande 



7 Divisions 



anterieures a la presente demande 



date 



date 



8 Signature du demandeur ou du mandataire 



(nom et qualite d 



Karc CPI N° 98-0509 



SIGNATURE DU PREPOSfc A LA RECEPTION SIGNATURE APRES ENAEGISTREMENT DE LA OEMANDE A L'INPI 





INSTtTUT 

rational am 
la PROPSirni 

INDOSTRIILLI 



BREVET D'INVEI#bN, CERTIFICAT D'UTIUTE 



DESIGNATION DE L'INVENTEUR 

(si le demandeur n'est pas I'inventeur ou I'unique inventeur) 




DEPARTEMENT DES BREVETS 


N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 


26bis, rue de Saint-Petersbourg 




75800 Paris Cedex 08 




Tel. : 01 53.04 53 04 - Telecopie : 01 42 93 59 30 









TTTRE DE (.'INVENTION : 

"Coulis pour la realisation d'ecraos etanches* 



LE(S) SOUSSlGN£(S) 

CCMPAGNXE DU SOL 
" Socle te civile" c 



DESIGN E(NT) EN TANT QU'1NVENTEUR(S) (indiquer nom, prerioms, adresse et souligner le nom patronymique) : 



VATTEMENT Hubert 

20 Ter Bid des Messieurs 

77130 MONTEREAU 

FRANCE 



NOTA : A titre exceptionnel, le nom de I'inventeur peut Gtre suivi de celui de la society a laquelle il appartient (soctete" d'appartenance) 
lorsque celle-ci est differente de la soctete deposante ou titulaire. 



Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire . n ^f>AflTS 2\ OCTOBRE 1999 



CABINET BEAD DE LQMENIE 
Marc NEVANT CPI N° 98-0509 



1 



La presente invention concerne le domaine de la construction et du 
batiment. Plus precisement, l'invention concerne un coulis pour la realisation 
d'ecrans etanches ainsi qu'un procede mettant en oeuvre ledit coulis. 

n est connu que le laitier de haut fourneau broye se comporte comme 
5 un veritable ciment lorsqu'il est additionne d'une base telle que par exemple la 
soude ou le clinker. 

On trouve ainsi usuellement dans le commerce des melanges du type : 

- laitier + clinker dans des proportions bien definies (Ciment CLK 

CEM HI/C, CHF CEM HI/A ou B ), ou 
10 - laitier granule + chaux, destines aux travaux routiers. 

La realisation d'ecrans etanches se fait par perforation directe avec du 
coulis bentonite ciment comme fluide d'excavation. La perforation est realisee 
en continu d'ou la necessite d' avoir un materiau qui ne se rigidifie pas trop vite 
afin d'eviter les pertes de coulis sur les deblais d'excavation ainsi que 
15 r evacuation de coulis qui aurait durci prematurement. Cette methode 
specifique aux ecrans etanches necessite, avec les materiaux actuellement 
disponibles, Tutilisation de retardateurs de prise et de rigidification . 

En effet, lors de la realisation d'ecrans etanches, on recherche surtout 
une bonne etancheite. La resistance est en general faible et ne represente pas 
20 un critere primordial. On utilise en general des chnents de laitier dont la 
composition genere des coulis dont la rheologie est difficilement maitrisable. 
L'utilisation d'adjuvants retardateurs est done necessaire pour obtenir une 
maniabilite compatible avec la perforation sous coulis . 

L'invention a pour but de remedier a ces inconvenients. Ainsi, 
25 l'invention a pour objet des coulis particulierement adaptes a la realisation 
d'ecrans etanches, en particulier des coulis qui ne necessitent pas d'adjonction 
de retardateurs. 

Ainsi, rinvention concerne un coulis pour la realisation d'ecrans 
etanches qui comprend un melange d'eau, d'une argile naturelle ou modifiee 
30 telle que la bentonite, d'un laitier de haut fourneau et d'un agent activant. 



Conformement a l'invention, ledit laitier comprend des grains dont la 
taille maximale est comprise entre environ 50 jun et environ 100 jim, de 
preference egale a environ 80 nm. 

Bien que la nature du laitier de haut fourneau ne soit pas 
particuli&rement critique, il est preferable que celui-ci soit du type basique 
et que le rapport pond6ral CaO/SiCh soit compris entre environ 1,10 et 
environ 1,35. A titre d'exemple de laitier utilisable dans le cadre de la 
pr^sente invention, on peut citer un mat6riau comprenant comrne 
composants principaux (en pourcentage en poids), 33 k 40 % de Si02, 8 k 
16 % de AI2O3, 39 k 44 % de CaO, et 4 k 9 % de MgO. 

Par ailleurs, il est egalement preferable que le module chimique du 
laitier (teneur (%) en CaO x teneur (%) en AI2O3) soit superieur a environ 500. 

L'agent activant permet la prise du laitier et est de preference un agent 
activant basique tel que la soude, la potasse, le (bi)carbonate de sodium ou de 
potassium, le gypse, la chaux vive, la chaux 6teinte ou un melange de ces 
composes. II est egalement possible d'utiliser du ciment Portland comme agent 
activant. 

Generalement, la quantite d'agent activant est comprise entre environ 
1 % et environ 10 % en poids, par rapport au poids du laitier. Une quantite 
d'agent activant egale a environ 5 % en poids est particulierement 
avantageuse. 

Un tel coulis poss^de avantageusement un rapport ponderal 
ciment/eau (C/E) compris entre environ 0,1 et environ 0,25. 

Dans ces conditions, il est possible d'obtenir un coulis presentant les 
proprietes suivantes : 

- resistance plus elevee pour un meme rapport eau/ciment, 

- meilleure permeabilite a teneur en matidres seches equivalente 
(comme le montre la figure 1 qui represente revolution de la 
permeabilite en fonction du rapport C/E), 

- evolution de la rigidite tres lente bien adaptee a la perforation directe 
sous coulis. La faible reactivite du systeme permet de s'affranchir totalement 
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de retardateurs. La suppression de tels adjuvants permet de respecter les 
nappes phreatiques en eliminant les rejets de polluants organiques. 

Ce coulis peut etre utilise pour les travaux souterrains au contact de la 
nappe phreatique du fait de son caractere non polluant, ainsi que pour les 
5 travaux d'injection et la realisation d'ecrans etanches en beton plastique. 

Le coulis est prepare sur le site de forage, par melange des 
constituants definis ci-dessus. 

L'invention sera mieux comprise a l'aide des exemples ci-apres, 
donnes a titre purement illustratif. 
10 Dans ces exemples, les constituants suivants sont utilises : 

boue de bentonite : melange de 1000 1 d'eau et 45 kg de bentonite 

sodique 

laitier : laitier de haut foumeau basique ayant im rapport ponderal 
CaO/Si0 2 egal a 1,19 et un module chimique egale a 515 
15 activant : CPA CEM I 

retardateur : lignosulfate mixte calcium/ammonium 
accelerateur : silicate de sodium 35/37 °B 

Exemple 1 : Influence de la taille de grains maximale du laitier sur le 
20 temps de maniabilite du coulis 



Coulis 


Laitier 40 |im 


Laitier 80 um 


Laitier 
120fun 


Temps de 


5 heures 


5 heures 


5 heures 


maniabilite 








Boue de bentonite 


9411 


941 1 


941 1 


Laitier 


166,25kg 


166,25 kg 


166,25kg 


Activant 


8,75 kg 


8,75 kg 


8,75 kg 


Retardateur 


31 


0 


0 


accelerateur 


0 


0 


41 
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Excmple 2 : formulations pour paroi d'etancheite 

invention comparatif 
Boue de bentonite 941 1 941 1 

Laitier* 166 kg 

5 Activant ( CPA CEM I ) 9 kg 

CLK 175 kg 

Retardateur 2 1 

Temps de maniabilite 5 h 5 h 

Resistance 28 j 1,2 MPa 1 MPa 

io Permeabilite 5 10 10 m/s 4 10r 9 m/s 

*le laitier a une granulometrie continue qui s f etale de 0 a 80 \im et une 
surface specifique Blaine egale a 4500 

Le coulis conforme a Tinvention, sans retardateur, possede un temps 
de maniabilite identique au coulis conventionnel comprenant du clinker 
15 (CLK) et un retardateur, ainsi qu'une meilleure resistance et une meilleure 
permeabilite que le coulis conventionneL 
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REVENDICATIONS 

1. Coulis pour ecrans etanches, qui consiste en un melange 
5 comprenant de l'eau, une argile naturelle ou modifiee, un laitier de haut 

fourneau possedant une taille de grains maximale comprise entre environ 50 
\im et environ 100 \im, et un agent activant. 

2. Coulis selon la revendication 1, dans lequel le laitier a une taille 
10 de grains maximale egale a environ 80 ^im. 

3. Coulis selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le laitier 
possede un rapport ponderal CaO/Si0 2 compris entre environ 1,10 et environ 
1,35. 

15 

4. Coulis selon Tune des revendications 1 a 3, dans lequel le laitier 
possede un module chimique superieur a environ 500. 

5. Coulis selon Tune des revendications 1 a 4, dans lequel Targile 
20 modifiee est la bentonite. 

6. Coulis selon Tune des revendications 1 a 5, dans lequel Tagent 
activant est un compose choisi parmi la soude, la potasse, le (bi)carbonate de 
sodium ou de potassium, le gypse, la chaux vive, la chaux eteinte, un melange 

25 de ces composes, ou du ciment Portland. 

7. Coulis selon Tune des revendications 1 i 6, dans lequel le 
melange comprend de environ 1 % a environ 10 % en poids d'agent activant 
par rapport au poids du laitier de haut fourneau. 

30 

8. Coulis selon Time des revendications 1 a 7, qui possede un 
rapport ponderal ciment/eau compris entre environ 0,1 et environ 0,25. 



10. Precede pour realiser un ecran etanche dans lequel la perforation 
est realisee a l'aide du coulis tel que defini dans Tune des revendications 1 a 9. 

11. Utilisation d'un laitier de haut foumeau ayant une taflle de 
grains maximale comprise entre environ 50 urn et environ 100 urn pour la 
preparation d'un coulis destine a la realisation d'ecrans etanches. 

12. Utilisation selon la revendication 11, dans laquelle le laitier de 
haut fourneau est lei que defini dans Tune des revendications 2 a 4. 



l/l 




FIG. 1 



